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FIG.9(a) 



Electromechanical coupling factors (kp) 
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FIG.9(b) 



Piezoelectric constant (d31 pm/V) 
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FIG.9(c) 



Piezoelectric constant (g31 10 Vm/N) 
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FIG.IO(a) 

Curie point (°C) 
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FIG.IO(b) 

Dielectric constant (E33t) 
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Dielectric loss (tan 6) 
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